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PatentanBprflche t 

1. PrSparate auf Basis von Phthalocyaninpigmenten, die ins- 
besondere zur Pormulierung von Lesungsmitteldruckfarben 
geeignet sind, dadurch gekennzeichnet, dafi ale 5 bis 15 
Qew.-I eines Addukts enthalten, das durch Kondensation 
eines Mono- Oder DisulfonsSurederivates von Kupferphthalo- 
cyanin und/oder dessen Monochlorderivates mit einer Poly- 
aminoainido- Oder Polyarainoverbindung erhalten wurde, mit 
einem Aainindex von 100 bis 800 mg KOH pro g des Amino- 
produktes . 

2. Prflparate genflB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Polyaminoamido- oder Polyaminoverbindung aliphatisch 

ist. 

3. Verfahren zur Herstellung der PrSparate gemSfi Ansprflchen 
1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB man Kupferphthalo- 
cyanin und/oder Kupfermonochlor-phthalocyanin unter Rtthren 
bei einer Temperatur von Raumtemperatur bis zu lOO^C und 
einem pH-Wert von 3.5 bis 5.5 mit dem Addukt vermiacht. 
welches durch Kondensation einea Mono- oder DisulfonsSure- 
derivatea von Kupferphthalocyanin und/oder dessen Mono- 
chlorderivates mit einer Polyaminoamido- Oder Polyamino- 
verbindung erhalten wurde, welehe reaktionsftthige Amino- 
gruppen in einem solchen proaentualen Anteil enthait, daA 
ein Aminindex von 100 bis 800 mg KOH pro g Aminoprodukt 
erhalten wird. 

Jj. Verfahren gemSfi Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daft 
* die der Endbehandlung unterworfenen Phthalocyanine Kupfer- 
phthalocyanin in ct- Oder 6-Ponn, Kupfermonochlor-phthalo- 
cyanin Oder Qemische derselben sind. 
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Verfahren gerafta Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
die Menge des Adduktes zwischen Phthalocyaninmono- 
-dlsulfonsaure und der Aminoverbindung bezQglich de 
Phthalocyaninplgment-Bndpraparatea 6 bis 12 Oew.-* 

trflgt. 
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Vorliegende Erfindung betriff t die in den AnsprQchen wieder- 
gegebenen GegenstSnde. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Phthalocyanin- 
pigmente herzustellen. welche verbesaerte Eigenschaften 
hinsichtlich des Glanzes, der DurchlSsaigkeit und PlieB- 
fShigkeit aufweiaen, wenn aie in LOsungsmitteldruckfarben 
(aolvent inks) verwendet werden. 

Die hochwirksamen organischen Pigmente werden oft auf An- 
wendungsgebieten benutzt. welche beaondere Eigenschaften 
hinsichtlich des Glanaes und der Tranaparenz des pigmentier- 
ten Filmes erfordern; derartige Eigenschaften aind insbe- 
sondere auf dem Oebiet der Gummidruckfarben (flexographic 
inks) auf Basis von Nitrocellulose und synthetischen Nitro- 
verbindungen erwttnscht. Es sollte hlerbei femer berOck- 
slchtigt werden, daft aus evidenten wirtschaftlichen Grttnden 
die Einverleibung des Pigmentes in das Vehikel in httchat- 
mOglicher Konzentration erfolgen soil, in ttbereinstinniung 
mit den rheologischen Eigenschaften der so erhaltenen Druck- 
farbe. 

Infolgedeaaen aind Pigmente. welche auch bei hohen Konzentra- 
tionen den Erhalt von flieBf«higen Druckfarben ennOgUchen, 
besondera brauchbar. 

Die vorliegende Erfindung ermBglicht die Verbesaerung gerade 
dieaer wichtigen Eigenschaften von Phthalocyaninpigmenten. 

Bekannt ist die Verwendung von Arainen verschiedener Arten 
in Pigmentzuaammensetzungen auf Baais von Sulfonsfiurederi- 
vaten dea Phthalocyanins (vgl. US-PS 2 iB? 8l6 aowie GB-PSn 
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1 376 247 und 1 170 895) • Ea wurde jedoch Uberraachender- 
weise gefunden, dafi es mBglich ist, eine betrachtliche Ver- 
besserung der Eigenschaften von Phthalocyaninpigmenten zu 
erreichen, wenn man als ZuBStze zu den Pigment zusammen- 
setzungen Polyamide oder Polyamine, vorzugsueiae aliphatische, 
venrendet. 

Die bei der vorliegenden Erfindung in Betracht gezogenen 
Pigment zusammensetzungen bestehen im wesent lichen aus Kupfer- 
phtbalocyaninen in der in ol- oder &-Stellung sulfonierten 
Form, Oder aus Kupfermonochlor-phthalocyanin oder Gemiachen 
derselben in verachiedenen VerhSltniaaen, 

Die erfindungagenafie Pormulierung weiat einen Gehalt an dem 
Addukt im Bereich von 5 bis 15, vorzugsweiae 6 bia 12 * auf, 
welches durch Yersalzen des SulfonsSurederivates von Kupfer- 
phthalocyanin (oder von Kupfer-monochlor-phthalocyanin) mit 
einer Polyaminoamido- oder Polyaminc^verbijid^M erhalten wiirde» 
welche reaktionsffthige Aminogruppen, /die zumindeat ein 
freiea, und infolgedeaaen veraalzbarea, Waaaeratoffatom auf- 
weiaen, enthalten. 

Das Sulfonsaurederivat dea Phthalocyanina kann eine Anzahl 
von Qruppen -SOjH auftreiaen, welche^ pro Mol Phthalocyanin, 
zwiachen 1 und 2 achwankt. Bezogen auf die Oeaamtzuaainmen- 
aetsung betrflgt ibr Prozentaatz 3 bia 12 X. 

Die Polyaminoamido- oder Polyaminoverbindung enthilt re- 
aktionafMhige Polyaminogruppen in aolch* einem Anteil, daB 
der Aminindex zwiachen 100 und 800 mg KOH pro g dea Produktea 
betrfigt« 
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Beispiele fUr derartige Verbindungen, welche vorteilhaf ter- 
weise bei den Pigmentformulierungen der nachfolgenden Bei- 
spiele benutzt werden k5nnen« sind folgender 

Ein Polyaminoimidazolin mit einem Aminindex von 425 bis ft 50 
(Handclsprodukt ''Genamid (GMI) 250" der General Mills Inc., 
USA; Vertrieb in Europa durch die Pirma Sobering S«p«A«); 

ein Polyamino;J.midazolin mit einem Aminindex von 350 bis ftOO 
(Handelsprodukt "Genaniid (GMI) 370" der General Mills Inc., 
USA); 

ein Polyaminoamid mit einem Aminindex von 580 bis 620 
(Handelsprodukt "Genamid (GMI) 2000" der General Mills Inc*, 
USA); 

ein Polyamin der Pormel H2N(CH2)3NHC^gHj^ 

(Handelsprodukt "Duomeen T", vertrieben durch die AKZO-Chemie); 
sowie 

Wolfamid Nr. 3 und Wolfamid Nr, ft (Handelsprodukte der Firma 
Schering A.G., Berlin). 

Das die SulfonsSuregruppen im gewanschten Prozentsatz ent- 
haltende Phthalocyaningemisch kann nach verschiedenen Ver- 
fahren hergestellt werden, und swar durch 

a) partiellc Sulfonierung von Phthalocyanin unter Erhalt 
eines Produktes mit einem Gehalt an 0,03 bis 0,24 Xquiva^ 
lenten -SOjH pro Mol Phthalocyanin; und 

b) VermiBChen der wttssrigen Paste von Phthalocyanin- (SOjH)^^^ 
mit der wftssrigen Paste von Phthalocyanin im gewUnschten 
Verhftltnis. 
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sodann wird eine wSBsrige saure LOsung des Polyaminderiyata 
im gewanachten VerhSltnis zur wSaarigen AufBChiammung bei 
einem pH-Wert von 8 bis 9. welche das partiell aulfonierte 
Phthalocyanin enthftlt, zugegeben. 

Der pH-Wert wird sodann auf 3,5 bis 5.5 eingestellt, wonach 
wtthrend 30 Minuten bis 2 Stundcn bei einer Temperatur von 
Rau»temperatur bis 100°C gerOhrt wlrd. SchlieBlich wird 
filtriert. und das erhaltene Produkt wird gewaachen und 
getrocknet . 

Ein Alternativverfahrcn besteht in der getrennten Herstellung 
des Adduktes, d.h.. in der Umsctzung des Polyaminderivatea 
in der wflsarigen Dispersion von Phthalocyanin-(S03H)j.2» 
in der anschliefienden Zugabe des erhaltenen Schlanma »i der 
wassrigen Aufschlfiimnung des unsulfonierten Phthalocyanins . 

Hachfolgende Beispiele dienen zur nSheren Erlftuterung der 
Erfindung. 

Beispiel 1 

in einen 3 1 Becherglas wurden *50 Teile einer wflssrigen, 
su 43 * Kupferphthaloeyanin in B-Porm enthaltenden Paste 
in 1500 Teilen heifien Massers dispergiert. wonach 120 Telle 
einer zu 20 < Kupferphthalocyanin-jnonosulfonsaure enthalten- 
den Paste ««gegeben wurden. Nachdem eine homogene AufBchia-ung 
erhalten worden war. wurde auf einen pH-Wert von etwa 9 ver- 
dOnnte HaOH,und sodann eine getrennt hergestellte Wsung von 
JO Teilen eines Polyaminoaaids mit einem Aminindex von 580 
bia 620 (Handelsprodukt GHI 2000) in 60 Teilen 20 «ger 
Eaalgafture zugegeben. Es wurde eine Stunde bei 70 bi. 80 C 
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gerOhrt, wonach filtriert, mit etwa 1 1 Wasser gewaschen 
und sohliefllich getrocknet wurde. Im Vergleich zum Kupfer- 
phthalocyanin in der fi-Porm ohne einen Zuaatz zeigte das 
so erhaltene Pigment betrSchtlich verbesaerte Pll«fif«hig- 
keit, Transparenz und einen betrftchtlich verbeaserten Glanz 
bei der Verwendung fOr Oummidruckfarben auf Baaia von Nitpo- 
celluloae . 

Beispiel 2 

In einem 3 1 Becherglaa wurden 250 Telle einer waaarigon, 
HO t Kupferphthalocyan?.n in der «;-Form enthaltenden Paate 
und 250 Teile einer "lO % Kupf ermonochlor. -phthalocyanin ent- 
haltenden Paate in 1500 Teilen helfien Waasers intenaiv dia- 
pergiert, wonach SO-feile einer wassrigen, 20 % Kupferphthalo- 
cyanin-monoaulfonaaure enthaltenden Paste augegeben wurden. 

Naeh Erhalt einer homogenen Aufachiammung wurde auf einen 
pH-Wert von etwa 9 verdOnnte Natronlauge sugegeben, wonach 
eine getrennt hergeatellte LOsung von 10 Teilen dea in 
Beiapiel 1 verwendeten Polyaminoamids in 50 Teilen 20 *iger 
Esaigaaure eingegoaaen wurden. Die Weiterverarbeitung er- 
folgte wie in Beiapiel 1. 

Oaa erhaltene Produkt zeigte einen rOtlichen TQrkiafarbton, 
wBhrend in Beiapiel 1 ein grQnlicher TQrkiafarbton erhalten 
worden war. Im Vergleich mit einem gleichen Phthalocyanin- 
geniach, welchea Jedoch nicht den spesiellen Zuaatz enthielt, 
wiea daa ao erhaltene Produkt eine verbeaaerte Plieflfahig- 
keit, Tranaparehz und einen vcrbesaerten Glanz bei Anwen- 
dungen fOr Oummidruokfarben auf Mitrocolluloaebaaia auf. 
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Belspiel 3 

In elnera 3 1 Becherglaa wurden ^50 Telle einer wd.3srig;en» 
43 % Xupferphthalocyanin in der ft-Porro enthaltenden Paste 
in 1500 Teilen heiAen Wassers intensiv dispergiert^ wonach 
120 Telle einer wSssrigen, . , 20 f Xupferphthalocyanin- 
raonosulfonsMure enthaltenden Paste zugegeben wurden. 

Nach Erhalt einer homogenen Aufachldmmung wurde eine ge- 
trennt hergestellte LSsung von 10 Teilen dea Acetats eines 
Polyamins der Pormel H2N(CH2) jNHC^gHj^ (Acetat des Handels- 
produktes "Duomeen T**) in 50 Teilen 70 Kiger Essigstture zu- 
gegeben. 

Es wurde 1 Stunde bci 70 bis 80®C gertihrt, wonach filtriert, 
mit etwa 1 1 Wasser gewaschen und sodann getrocknet wurde, 

Im Vergleich zu dem Xupferphthalocyanin in der B-Porm ohne 

jeden Zusatz. zeigte das so erhaltene Pigment betrftchtliche 

Verbesserungen hinsichtlich der FlieEfahigkeit^ des Glanzea 
und der Tranaparenz bei der Anwendung fflr Ouanddruckfarben 
auf Basis von Nitrocellulose. 

Belspiel k 

In einem 3 1 Becherglaa wurden 450 Telle einer wasarigenj 
43 t Xupferphthalocyanin in der B-Form enthaltenden Paste 
in 1500 Teilen heifien Wassers intensiv dispergiert. 

zweiten 

In einem / 500 ml Becher wurden 50 Telle einer 20 % Kupfez*- 
phthalocyanin-monosulfonsfture enthaltenden Paste in 200 
Teilen heifien Wassers dispergiert « woxiach der pH-Wert mit 
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verdUnnter Natronlauge auf 9 eingestellt wurde. Sodann 
wurde eine getrennt hergestellte L5sung von 2,5 Teilen 
des in Beiapiel 1 verwendeten Polyaminoainids in 15 Teilen 
20 %iger Esaigsaure zugegeben. Ea wurde 1 Stunde gerUhrt, 
wobei die Temperatur auf 8o**C gehalten wurde, wonach diese 
Diapersion in das erste Becherglaa geschttttet wurde* £s wurde 
etwa 30 Minuten intensiv gerOhrt, wonach- filtriert, mit etwa 
1 1 Wasser gewaschen und schlieBlich getrocknet wurde. Das 
erhaltene Produkt zeigte praktisch die gleichen Eigenschaften 
wie das in Beiapiel 1 beschriebene. 
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